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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft neue Mittel zur gleich- 
zeitigen Nachgerbung und Fettung von vorgegerbtem T,eder 
oder Pelzen, Verfahren zur Herstellung dieser Mittel sowie 5 
die Verwendung dieser Mittel zur Herstellung von Leder 
oder Pelzen. 

Bei der Herstellung von Leder werden ublicherweise die 
vorgegerbten Haute neutralisiert, dann nachgegerbt, gefettet 
und gegebenenfalls anschlieBend gefarbt und noch weiter io 
ausgeriistet. Die mit der Neutralisation beginnenden Ar- 
beitsgange werden haufig in getrennten Badem oder nach- 
einander in einem Bad durchgefiihrt, konnen aber auch in ei- 
nem Bad gleichzeitig stattfinden. Die dabei eingesetzten 
Produkte werden meist einzeln in fester oder fltissiger Form 15 
verwendet, da es schwierig ist. homogene Mischungen her- 
zustellen. Die Fettungsmittel sind namlich fast ausschlieB- 
lich fliissig oder zumindest wachsartig und lasscn sich mit 
den festen Komponenten, z. B. den Neutralisationsmitteln 
und NachgerbstofYen, nach bisher bekannten Methoden 20 
nicht zu Mischungen verarbeiten, bei denen wahrend ausrei- 
chend langer Zeit und auch bei unterschiedlichen Tempera- 
turen eine homogene Verteilung der Komponenten und eine 
geniigende Lagerstabilitat gewahrleistet sind. 

Es wurden nun neue Praparate gefunden, die eine bedeu- 25 
tende Vereinfachung der NaBzurichtung von Leder ermogli- 
chen, da mit nur einem Mittel gleichzeitig das Nachgerben 
und das Fetten sowie eventuell noch weitere Behandlungen 
durchgefuhrt werden konnen. Dies ist dadurch bedingt, daB 
in diesen Mitteln Nachgerbmittel und Fettungsmittel in sol- 30 
cher Form vorliegen, daB sie bei der Zugabe zu der minde- 
stens 8fachen Menge Wasser bei 10 bis 60°C homogene Mi- 
schungen ergeben. 

Uberraschenderweise tritt bei Verwendung der erfin- 
dung sgemaBen Mittel,ein synergistischer Effekt auf. Man 35 
kann namlich die Einsatzmenge an Nachgerb- und Fettungs- 
mittel deutlich vermindern, gegenuber einer Arbeitsweise, 
bei der diese Chemikalien einzeln eingesetzt werden, ob- 
wohl die ublichen Nachgerb- und Fettungsmittel verwendet 
werden. Insbesondere ist die Fettemulgierung bei Verwen- 40 
dung der erfindungsgemaBen Mittel verbessert und man 
kornmt mit geringeren Mengen an Fettungsmitteln aus. Die 
erfindungsgemaBen Mittel weisen eine hervorragende La- 
gerstabihtat auf und sind frostfest, falls es sich um feste Mit- 
tel handelt. 45 

Bei Verwendung der erfindungsgemaBen Mittel kann au- 
Berdern der Transport- und Lageraufwand gegenuber der 
Verwendung spezieller Mittel fiir jeden einzelnen Behand- 
lungsschritt deutlich reduziert werden und die Handhabung 
wird erheblich vereinfacht. Zudem bringen sie eine Wasser- 50 
und Zeitersparnis von bis zu 60% und erleichtern die Repro- 
duzierbarkeit der Qualitat des erhaltenen Leders. Dariiber- 
hinaus wird durch die Verwendung der erfindungsgemaBen 
Mittel die Penetration und Verteilung der Chemikalien in 
das Leder beschleunigt und/oder verbessert. Dies fuhrt z. B. 55 
zu einer besseren Durchfarbung des Leders. AuBerdem wer- 
den weitere wichtige Eigenschaften des Leders, wie das Ver- 
halten gegentiber Wassereinwirkung, Foggingverhalten, 
Haftfestigkeit von Zurichtfilnien, Dehnungs- und Festig- 
keitseigenschaften sowie die Flachenmasse vorteilhaft be- 60 
einfluBt. 

Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind somit Mittel 
zur Herstellung von Leder oder Pelzen, die dadurch gekenn- 
zeichnet sind, daB sie 

65 

a) ein Nachgerbmittel und 

b) ein Fettungsmittels sowie gegebenenfalls 

c) weitere Zusatze 
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enthalten, und in solcher Form vorliegen, daB sie bei der 
Zugabe zu der mindestens 8fachen Menge Wasser bei 10 bis 
60°C homogene Mischungen ergeben. 

Die erfindungsgemaBen Mitteln liegen vorzugsweise in 
solcher Form vor, daB sie durch ubliches Einruhren in Was- 
ser von 10 bis 60°C homogen verteilbar sind unter Bildung 
von Suspensionen oder Dispersionen, die wahrend der 
Dauer der Lederbehandlung stabil sind. Unter ublichem 
Einruhren ist hier einfaches Riihren unter Verwendung von 
in der Lederindustrie verwendeten Riihrern zu verstehen. 

Die erfindungsgemaBen Mittel liegen vorzugsweise in ei- 
ner solchen Form vor, daB sie bei der Zugabe zu Wasser Mi- 
cellen bilden, enthaltend Nachgerbmittel und Fettungsmit- 
tel. 

In den Dispersionen oder Suspensionen besitzt vorzugs- 
weise 50% der Teilchen eine GroBe unter 15 um. Besonders 
bevorzugt sind solchc erfindungsgemaBen Mittel, die bei der 
Zugabe zu Wasser Micellen bilden, bei denen 90% der Teil- 
chen eine GroBe unter 40 um besitzen. 

Die erfindungsgemaBen Mittel eignen sich fur die Be- 
handlung von fiir die NaBzurichtung vorbereitetem sog. 
Halbfabrikat, d. h. vorgegerbtem Leder, z. B, Wetblue und 
Wetwhite. 

Die Nachgerbstofle konnen naturlicher oder synthetischer 
Herkunft sein. In Betracht kommen zum Beispiel die heut- 
zutage ublicherweise verwendeten Verbindungen, beispiels- 
weise pflanzliche Gerbstoffe, aromatische Synthane, Harz- 
gerbstoffe, Reaktivgerbstoffe, mineralische und poly mere 
Gerbstoffe. 

Geeignete pflanzliche Gerbstoffe sind z. B. Gerbstoffe, 
die aus Mimosa, Quebracho, Eiche, Kastanie oder Fichten- 
rinde gewonnen werden. Besonders geeignet sind pflanzli- 
che Gerbstoffe, die Pyrogallol oder Pyrocatechin (Brenzca- 
techin) enthalten. 

Als aromatische Syntane kommen z. B. solche Verbin- 
dungen in Betracht, welche durch Kondensation von sulfo- 
nierten aromatischen Verbindungen allein oder zusammen 
mit weiteren, meist unsulfonierten aromatischen Verbindun- 
gen mit Formaldehyd und/oder HarnstofT erhaltlich sind. 

Hierfiir geeignete aromatische Verbindungen sind z. B.: 
Naphthalin, Diphenyl, Terphenyl. Phenole, Kresole, 4,4-Di- 
hydroxidiphenylsulfon, p-Naphthol, Dihydroxibenzole, Re- 
sorcin, 2,2'-Bis-(hydroxyphenyl)-propan und Diarylether, 
wie Diphenylether und Ditolylether, die gegebenenfalls in 
an sich bekannter Weise sulfoniert wurden. 

Besonders geeignete anionische aromatische Synthane 
sind die folgenden Verbindungen: 

(I) Kondensationsprodukte aus sulfoniertem Phenol 
oder Kresol und Formaldehyd, 

CH) Kondensationsprodukte aus Naphtalinsulfonsaure 
und Formaldehyd, 

(III) Formaldehyd-Kondensationsprodukte von 4,4'- 
Dihydroxydiphenylsulfonen mit Aryisulfonsauren 
oder (Hydroxy) aryisulfonsauren, 

(IV) Forrnaldehyd-Kondensationsprodukte von sulfo- 
gruppenhaltigen aromatischen Hydroxyverbindungen 
mit Aralkylhalogeniden. 

(V) Harnstoff -Formaldehyd- Kondensationsprodukte 
von Phenolen und Phenolsulfonsauren. 

(VI) Umsetzungsprodukte aus Phenol und einem Sul- 
fonierungs mittel, wobei das Molverhaltnis (Phe- 
nol) : (S0 3 ) (1) : (1,1-2,2) betragt. 

(VII) Kondensationsprodukte aus sulfonicrtcn Diary- 
lethern und Formaldehyd, 

(VHI) Kondensationsprodukte aus sulfonierten Di- 
oder Terphenylen und Formaldehyd, 
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(DC) Kondensationsprodukte aus 4,4'-Di hydroxy di- 
phenylsulfon und sulfonierlem 4,4'-Dihydroxydiphe- 
nylsultbn rnit Formaldehyd, 

(X) Formaldehyd- Kondensationsprodukte aus Diary- 
lethersulfbnsaure und 4,4 -Dihydroxydiphenylsulfon 5 
und 

(XI) Formaldehyd-Kondensationsprodukte von Phe- 
nol mit Arylsulfonsauren oder Hydroxyarylsulfonsau- 
ren. 

10 

Diese Kondensationsprodukte Liegen in Form der freien 
Sauren, vorzugsweise in Form der Sulfonsauren, oder als 
Salze, vor allem Ammonium-, Lithium-, Kalium- oder ins- 
besondere Natriumsalze vor. 

Diese Kondensationsprodukte sind bekannt, z. B. aus Ull- 15 
manns Enzyklopadie der technischen Chemie Bd. 16, (4), 
138 bis 140 (1979) oder konnen nach den in den dort ange- 
gcbcncn Rcfcrcnzcn bcschricbcncn Vcrfahrcn hcrgcstcilr 
werden. 

Als Harzgerbstoffe kommen z. B. die kationische Kon- 20 
densationsprodukte stickstoffhaltiger organischer Verbin- 
dungen, wie z. B. Harnstoff, Thioharnstoff, Dicyandiamid 
oder Melamin, mit Formaldehyd oder anderen einfachen 
Oxo- Verbindungen in Betracht. 

Weitere geeignete Harzgerbstoffe sind die anionischen 25 
Verbindungen, die man erhalt, wenn man Kondensations- 
produkte stickstoffhaltiger organischer Verbindungen, wie 
z. B. Harnstoff, Thioharnstoff, Dicyandiamid oder Mela- 
min, mit Formaldehyd oder anderen einfachen Oxo-Verbin- 
dungen und anionischen Verbindungen, wie z. B. Phenolen, 30 
Alkalisalzen arornatischer Sulfonsauren, Sulfonamiden, Li- 
gninsulfonaten, Sulfit oder Hydrogens ulfit kondensiert. 

Besonders bevorzugte Harzgerbstoffe sind die Kondensa- 
tionsprodukte von Harnstoff mit Formaldehyd und Harz- 
gerbstoffe auf Dicyandiamid-Basis. 35 

Geeignete Reaktivgerbstoffe sind z. B. Mono-, Di- und 
Polyaldehyde, insbesondere Glutaraldehyd, mehrfunktio- 
nelle Isocyanate, Alkylsulfochloride, hohermolekulare Al- 
kylsulfonate sowie monomere Vinyl- und Acrylderivate und 
deren Polymerisate. 40 

Als mineralische Nachgerbstoffe kommen die bekannten 
Chrom-, Aluminium-, Eisen- oder Zirkoniumsalze in Be- 
tracht, beispielsweise Chrom(m)-chlorid oder -sulfat, Chro- 
malaun, gegebenenfalls basisches Aluminiumchlorid oder - 
sulfat, Eisen(ffl)-chlorid oder -sulfat, Zirkonoxychlorid und 45 
Zirkoniumsulfat. 

Bei den polymeren Nachgerbstoffen handelt es sich z. B. 
urn Poiyacrylate, Copolymere, enthaltend Acryiate, Poly- 
urethane oder Poly butadiene. 

Diese Nachgerbstoffe sind bekannt und zum groBen Teil 50 
im Handel erhaltlich. 

In den erfindungsgemaBen Mitteln werden als Gerbstoffe 
bevorzugt pflanzliche Gerbstoffe, aromatische Syntane oder 
Rektivgerbstoffe eingesetzt. 

Als Fettungsmittel kommen die iiblichen fur die Fettung 55 
von Leder gebrauchlichen Mittel in Betracht. Es handelt 
sich vorzugsweise urn 

a) Fettungsmittel auf der Basis von tierischen Fetten, 

z. B. Fischol, Klauenol, Wollfett oder Lardol, 60 

b) Fettungsmittel auf der Basis von pflanzlichen Fet- 
ten. z. B. Rizinusol, Kokosol oder Olivenol. 

c) Synthetische Fettungsmittel, wie z. B. Chlorie- 
rungs- und Sulfochlorierungsprodukte von Paraflin- 
kohlcnwasscrstoffcn, synthetische Fcttsaurccstcr und 65 
Esterole, 

d) Mineralole und andere petrochemische Produkte. 
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Vorzugsweise sind diese Fettungsmittel durch Sulfatie- 
rung, Sulfitierung oder Bildung von Sulfonsauren modifi- 
ziert, so daB sie in Wasser loslich oder emulgierbar sind. 
Man kann auch ein Fettungsmittelgemisch einsetzen, dessen 
einer Teil emulgierende Eigenschaften besitzt und so fiir den 
restlichen Teil als Emulgator wirkt. Geeignet sind hierfur 
z. B. sulfatierte Fettalkohole. 

Diese Fettungsmittel werden vorzugsweise als waBrige 
Losungen oder Emulsionen eingesetzt. 

Die erfindungsgemaBen Mittel zur Herstellung von Leder 
konnen jeweils ein einziges Neutralisationsmittel, ein Nach- 
gerbmittel und ein Fettungsmittel enthalten, sie konnen aber 
auch Mischungen aus jeweils zwei und mehreren dieser 
Komponenten enthalten. Dies ist sogar normalerweise der 
Fall, da es sich bei diesen Verbindungen nur selten um Rein- 
substanzen, sondern um technische Mischungen aus zahlrei- 
chen, mehr oder weniger ahn lichen Verbindungen handelt. 

Ncbcn Nachgcrbmittcl und Fettungsmittel konnen die er- 
findungsgemaBen Lederbehandlungsrnittel weitere Zusatze 
enthalten, z. B. Neutralisationsmittel, Tragerstoffe, Farb- 
stoffe, Impragniermittel, Zurichtmittel und Zuricht-Hilfs- 
mittel. 

Als Neutralisationsmittel kommen die bekannten Verbin- 
dungen in Betracht, mit denen die stark sauren vorgegerbten 
Leder in schonender Weise neutralisiert werden konnen. 
Unter Neutralisationsmittel sind auch solche Verbindungen 
zu verstehen, die den pH-Wert der stark sauren vorgegerbten 
Leder erhohen, z. B. auf 4,5, ohne daB der neutrale pH-Wert 
von 7 erreicht werden kann. Geeignete Neutralisationsmittel 
fur die erfindungsgemaBen Mittel sind beispielsweise Alka- 
lisalze von anorganischen oder organischen schwachen Sau- 
ren, aromatische Sulfonsauren oder aliphatische Mono- oder 
Dicarbonsauren. Vorzugsweise handelt es sich um Natrium- 
oder Kalium-bicarbonat, -formiat, oder -acetat, um Oxal- 
saure, Malonsaure, Adipinsaure oder um kondensierte sulfo- 
nierte Phenole. Besonders geeignet sind Natriumbicarbonat, 
Natriumformiat, Essigsaure, Adipinsaure oder sulfonierte 
Diphenylsulfone. 

Geeignete Tragerstoffe sind z. B. Natriumchlorid, Glau- 
bersalz, Natxiumforrniat, Proteinpulver, Starke, Kaolin, Po- 
lysaccharide, Glucose oder Gelatine. 

Als Farbstoffe kommen die ublicherweise eingesetzten 
Lederfarbstoffe in Frage, beispielsweise natiirliche Farb- 
stoffe, ferner synthetische Farbstoffe, wie z. B. anionische 
Farbstoffe, Metallkomplexfarbstoffe, Direktfarbstoffe, ka- 
tionische Farbstoffe oder Schwef el farbstoffe. Unter Farb- 
stoffen sind auch Pigmente, d. h. in Wasser weitgehend un- 
losliche Farbstoff zu verstehen. 

Bei den Impragniermitteln handelt es sich ebenfalls um 
die in der Lederindustrie verwendeten bekannten Mittel, 
z. B. um Mittel zum Schutz gegen Wasser, organische L6- 
sungsmittel oder Ole oder gegen Schmutz, Mittel zur Ver- 
besserung der Widerstandsfahigkeit gegen Abrieb, Scheu- 
ern oder andere mechanische Verletzungen, Mittel zur Ver- 
besserung der Temperaturbestandigkeit oder Lichtechtheit 
und zur Verminderung der Entflammbarkeit oder um Anti- 
statika. 

Geeignete Zurichtmittel sind z. B. Grundierungsmittel, 
wie Poiyacrylate, Butadien-Mischpolymcrisate oder Poly- 
urethane, oder Appreturmittel, wie Casein-, Nitrocellulose- 
oder Polyurethanzubereitungen. 

Als Zuricht-Hilfsmittel kommen die ebenfalls bekannten 
und in der Praxis gebrauchten Mittel in Frage, beispiels- 
weise Penetratoren, Grundier- und Fiillmittel, Klebeverhu- 
tungsmittcl, Vcrdickungs- und Stabilisicnnittcl, Wcichma- 
cher, Mattierungsmittel, Griff mittel und Fixierungsmittel. 

Die erfindungsgemaBen Mittel zur Herstellung von Leder 
enthalten vorzugsweise 
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a) 10-80 Gew.-% eines Nachgerbmittels, 

b) 5-50 Gew.-% eines Fettungsmittels und 

c) 0-55 Gew.-% weitere Zusatze. 

Vorzugsweise handelt es sich urn bei einer Temperatur 5 
unter 40°C feste Mittel, es ist jedoch auch moglich, die er- 
findungsgemaBen Mittel in Form von Losungen, Dispersio- 
nen oder Eniulsionen in einem geeigneten Losungsmittel, 
vorzugsweise in Wasser, einzusetzen. 

Besonders geeignete erfindungsgemaBen Mittel zur Her- 10 
stellung von Leder enthalten 

a) 10-60 Gew.-% eines Nachgerbmittels, 

b) 10-45 Gew.-% eines Fettungsmittels, 

c) 10-40 Gew.-% eines Neutralisationsmittels und 15 

d) 0-40 Gew.-% weitere Zusatze. 

Unter dicscn sind solchc Mittel besonders bevorzugt, die 

a) 20-60 Gew.-% eines Nachgerbmittels, 20 

b) 10-40 Gew.-% eines Fettungsmittels, 

c) 10-25 Gew.-% eines Neutralisationsmittels und 

d) 2-35 Gew.-% weitere Zusatze enthalten. 

Die Prozentangaben beziehen sich jeweils auf das Ge- 25 
samtgewicht der Mittel zur Behandlung von Leder. 

Die Herstellung der erfindungsgemaBen Mittel geschieht 
auf an sich bekannte Art und Weise, beispielsweise dadurch, 
daB man ein Nachgerbmittel, ein Fettungsmittel und gege- 
benenfalls weitere Zusatze unverdunnt miteinander ver- 30 
mischt. In diesem Falle muB man das Nachgerbmittel und 
Fettungsmittel und die eventuell vorhandenen weiteren Zu- 
satze so auswahlen, daB die erhaltenen Mittel bei der Zug- 
abe zu der mindestens 8fachen Menge Wasser bei 10 bis 
60°C homogene Mischungen ergeben. 35 

Vorzugsweise setzt man jedoch Nachgerbmittel, Fet- 
tungsmittel und gegebenenfalls weitere Zusatze als Losun- 
gen oder Suspensionen bzw. Dispersionen ein, vermischt sie 
und trocknet anschlieBend. 

Bei den Losungen. Suspensionen und Dispersionen dient 40 
vorzugsweise Wasser als Losungsmittel, es kommen jedoch 
auch organische Losungsmittel, beispielsweise ein- oder 
mehrwertige Alkohole oder Kohlenwasserstoffe in Betracht. 

Das Vermischen erfolgt beispielsweise bei einer Tempe- 
ratur zwischen 10 und 60°C, vorzugsweise jedoch bei 45 
Raumtemperatur, d, h. zwischen ca. 15 und 25 °C. Nach dem 
Vermischen muB vorzugsweise eine homogene Verteilung 
der Best andteile der Suspensionen oder Dispersionen vorlie- 
gen, was erforderlichenfalls durch geeignete MaBnahrnen, 
wie z. B. Verwendung spezieller Riihrer oder Ultraschallbe- 50 
handlung, erreicht werden kann. 

Die Trocknung erfolgt auf iibliche Weise, sollte jedoch 
normalerweise unter Bedingungen durchgefuhrt werden, bei 
denen die homogene Verteilung der Best andteile der Mi- 
schungen erhalten bleibt. Falls aile Komponenten gut in 55 
Wasser loslich oder leicht einulgierbar bzw. dispergierbar 
sind, spielt die Art der Trocknung keine Rolle. 

Mit. Vorzug verwendet man eine Methode, bei der die 
Trocknung sehr schnell erfolgt. 

Vorzugsweise trocknet man durch Spruhtrocknung, bei 60 
etwa 80 bis 140°C, insbesondere bei 100 bis 120°C. 

Es ist auch moglich, die Losung, Suspension oder Disper- 
sion auf einen vorgelegtes Tragermaterial, beispielsweise 
Natriumchlorid, Glaubersalz, Natriumfonniat, Proteinpul- 
vcr oder Starke, zu spruhen und gleichzcitig oder anschlic- 65 
Bend zu trocknen. 

Man erhalt nach diesen Verfahren die erfindungsgemaBen 
Mittel in Form von Pulvern oder Granulaten, die in dieser 
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Fonri zur Bereitung waBriger Flotten fur die Lederherstel- 
lung eingesetzt werden konnen. Die Mittel sind nicht stau- 
bend, lassen sich leicht homogen in Wasser verteilen und 
bleiben auch bei langerer Lagerung rieselfahig, auch bei 
Temperaturen bis ca. 40°C. Wenn man kein Tragermaterial 
oder als solches eine nichtsalzartige Verbindung verwendet, 
lassen sich die erfindungsgemaBen Mittel salzfrei oder salz- 
arm herstellen, was bei der weiteren Bearbeitung, z. B. beim 
gleichzeitigen oder anschlieBenden Farben oft von Vorteil 
ist und die Umwelt entlastet. 

Die erfindungsgemaBen Mittel eignen sich zur Herstel- 
lung verschiedener Ledertypen, beispielsweise fur vollnar- 
bige, leicht oder stark nachgegerbte Leder oder Velourleder 
von Ziege, Schaf, Rind oder Schwein. Mil diesen Mitteln 
sind Leder fur alle Verwendungszwecke herstellbar, bei- 
spielsweise Schuh-, Mobel-, Auto-, Bekleidungs- und Ta- 
schnerleder. Die erfindungsgemaBen Mittel eignen sich 
cbenso fur die Nachgcrbung und Fcttung von Pclzcn, wobci 
die Haare weitgehend nicht beeinfluBt werden. 

Die Herstellung der Leder kann in alien fur die NaBzu- 
richtung ublichen Maschinen durchgefuhrt werden, bei- 
spielsweise FaB, Dosamat, Gerbmaschine oder Mixer. 

Die Herstellung erfolgt z. B. indem man vorgegerbtes Le- 
der, beispielsweise Wet blue oder Wet white bei 10-50°C in 
50-300% Wasser, bezogen auf das Gewicht des Substrates, 
vorlegt, dann 5-30% des erfindungsgemaBen Mittels hinzu- 
fugt und diese wahrend 30-180 Minuten bei der genannten 
Temperatur unter Umwalzen einwirken laBt. AnschlieBend 
setzt man gegebenenfalls 1-3% Ameisensaure in zwei Tei- 
len wahrend 15 Minuten zu und setzt die Behandlung wah- 
rend 40-60 Minuten fort. Danach laBt man die Flotte ablau- 
fen, spult wahrend 5-10 Minuten mit 100-300% Wasser, 
laBt die Spulflotte ablaufen und stellt auf iibliche Weise fer- 
tig. 

Falls man ein erfindungsgemaBes Mittel eingesetzt hat, 
welches auBer Nachgerbmittel und Fettungsmittel keine 
weiteren Wirksubstanzen enthielt, so kann man die weiteren 
Behandlungsschritte, wie z. B. Neutralisation, Farben und 
Zurichten, auf ubliche Weise durchfuhren. 

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist 
daher ein Verfahren zur Herstellung von Leder oder Pelzen, 
dadurch gekennzeichnet, daB man vorgegerbte Leder oder 
Pelze in waBriger Flotte mit einem Mittel behandelt, das 

a) ein Nachgerbmittel und 

b) ein Fettungsmittels so wie gegebenenfalls 

c) weitere Zusatze enthalt und in solcher Form vor- 
liegt, daB es bei der Zugabe zu der mindestens 8fachen 
Menge Wasser bei 10 bis 60°C eine homogene Mi- 
schung ergibt. 

Man erhalt nach dem erfindungsgemaBen Verfahren Le- 
der von gleicher oder besserer Qualitat als von Leder, bei 
dessen Herstellung die Behandlung mit Nachgerbmittel und 
Fettungsmittel jeweils in getrennten Schritten durchgefuhrt 
wurde. 

Die nachfolgenden Beispiele erlautern die Erfindung, 
ohne sie darauf zu beschranken. Teile bedeuten Gewichts- 
teile und Prozente Gewichtsprozente. Die Temperaturen 
sind in °Celsius angegeben. 

Beispiel 1 

Man vermischt folgende Komponenten bei Raumtempe- 
ratur zu cincr homogenen Mischung: 

12,5 Teile eines Neutralisationsmittels (ca. 35%ige waBrige 
Losung einer Mischung von aromatischen Sulfonsauren mit 
aliphatischen Dicarbonsauren), 
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12,5 Teile eines Penetrationshilfmittels (ca. 50%ige waBrige 
Losung eines Kondensationsproduktes aromatischer Sulfon- 
sauren), 

10,0 Teile eines NachgerbstofTes (ca. 50%ige waBrige Txv 
sung einer Mischung aus einem pflanzlichen Gerbstoff und 
einem gerbend wirkenden Kondensationsprodukt aromati- 
scher Sulfone), 

15,0 Teile eines NachgerbstofTes (ca. 55%ige waBrige Lo- 
sung eines Kondensationsproduktes von Phenolsulfonsaure 
und aromatischen Hydroxys ulfonen), 

47,5 Teile eines Fettungsmittels ( ca. 50% ige waBrige Lo- 
sung eines Fettungsmittels auf der Basis von sulfitierten na- 
turlichen und synthetischen Fetten) und 
2,5 Teile eines Stabilisators fur das Fettungsmittel (sulfatier- 
ter Fettalkohol). 

Diese Mischung wird bei Normaldruck und 110°C spruh- 
getrocknet. Man erhalt ein Pulver, das sich fur die NaBzu- 
richtung von Wctbluc und Wctwhitc eignet, insbcsondcrc 
fur die Herstellung von Mobel- und Autopolsterleder sowie 
Schuhleder. 

Bei spiel 2 

Man vennischt folgende Komponenten bei Raumtempe- 
ratur zu einer honiogenen Mischung: 

12,5 Teile eines Neutralisationsmittels (ca. 35%ige waBrige 
Losung einer Mischung von aromatischen Sulfonsauren rnit 
aliphatischen Di carbon sauren). 

12,5 Teile eines Penetrationshilfmittels (ca. 50%ige waBrige 
Losung eines Kondensationsproduktes aromatischer Sulfon- 
sauren), 

10,0 Teile eines NachgerbstofTes (ca. 30%ige waBrige Lo- 
sung eines Acrylat-Copolymeren), 

15,0 Teile eines NachgerbstofTes (ca. 55%ige waBrige Lo- 
sung eines Kondensationsproduktes von aromatischen Hy- 
droxy sulfonen und Sulfonsauren), 

47,5 Teile eines Fettungsmittels (ca. 50% ige waBrige Lo- 
sung eines Fettungsmittels auf der Basis von sulfitierten na- 
turlichen und synthetischen Fetten) und 
2,5 Teile eines Stabilisators fur das Fettungsmittel (sulfatier- 
ter Fettalkohol). 

Diese Mischung wird bei Normaldruck und 110°C spriih- 
getrocknet. Man erhalt ein Pulver, das sich fur die NaBzu- 
richtung von Wetblue und Wetwhite eignet, insbesondere 
fur die Herstellung von Mobel- und Autopolsterleder sowie 
Schuhleder. 

Bei spiel 3 

Man vennischt folgende Komponenten bei Raumternpe- 
ratur zu einer honiogenen Mischung: 

24,0 Teile eines NachgerbstofTes (ca. 50%ige waBrige Lo- 
sung eines Kondensationsproduktes von Sulfonen und Sul- 
fonsauren cyclischer Verbindungen), 

20,0 Teile eines NachgerbstofTes (ca. 50%ige waBrige Lo- 
sung einer Mischung aus einem pflanzlichen Gerbstoff und 
einem gerbend wirkenden Kondensationsprodukt aromati- 
scher Sulfone), 

20,0 Teile eines flussigen Melaminharzes 
12,0 Teile eines NachgerbstofTes (ca. 30%ige waBrige Lo- 
sung eines Acrylat-Copolymeren), und 
24,0 Teile eines Fettungsmittels (ca. 50% ige waBrige Lo- 
sung eines Fettungsmittels auf der Basis von sulfitierten na- 
tiirlichen und synthetischen Fetten). 

Diese Mischung wird bei Normaldruck und 110°C spriih- 
getrocknet. Man erhalt. ein Pulver, das sich fur die NaBzu- 
richtung von Wetblue und Wetwhite eignet, insbesondere 
fur die Herstellung von Schuhoberleder. 



8 

Beispiel 4 



Man gibt ein Stuck Wetblue (Rind) im FaB in 180% Was- 
ser von 30°und setzt 1,5% Natriumbicarbonat zu. Nach 
5 10 Minuten fiigt man 10% des Mittels gemaB Beispiel 1 zu 
und behandelt 60 Minuten bei 30°. Dann gibt man noch 
100% Wasser zu und erhoht die Temperatur auf 60°. Inner- 
halb von 10 Minuten setzt man 2% Ameisensaure in zwei 
Raten zu und behandelt weitere 30 Minuten. Dann laBt man 

to die Flotte ab. spult wahrend 5 Minuten mil 200% kaltem 
Wasser und stellt auf ubliche Weise fertig. 

Das erhaltene Leder ist deutlich weicher als auf konven- 
tionelle Weise hergest elites Leder, bei dessen Herstellung 
die Neutralisation, die Nachgerbung und die Fettung jeweils 

15 einzeln nacheinander durchgefuhrt werden. Zudem zeichnet 
es sich durch bessere ReiBfestigkeit und niedrigere Fogging- 
werte aus, bei niedrigeren Herstellungskosten. 



Beispiel 5 



20 



Man vermischt folgende Komponenten bei Raumtempe- 
ratur zu einer honiogenen Mischung: 

12,5 Teile eines Neutralisationsmittels (ca. 35%ige waBrige 
Losung einer Mischung von aromatischen Sulfonsauren rnit 
25 aliphatischen Dicarbonsauren), 

12,5 Teile eines Penetrationshilfmittels (ca. 50%ige waBrige 
Losung eines Kondensationsproduktes aromatischer Sulfon- 
sauren), 

10,0 Teile eines NachgerbstofTes (ca. 50%ige waBrige L6- 
30 sung einer Mischung aus einem pflanzlichen Gerbstoff und 
einem gerbend wirkenden Kondensationsprodukt aromati- 
scher Sulfone), 

15,0 Teile eines NachgerbstofTes (ca. 55%ige waBrige Lo- 
sung eines Kondensationsproduktes von Phenolsulfonsaure 
35 und aromatischen Hydroxysulfonen), 

47,5 Teile eines Fettungsmittels (ca. 50% ige waBrige Lo- 
sung eines Fettungsmittels auf der Basis von sulfitierten na- 
tiirlichen und synthetischen Fetten), 

2,5 Teile eines Stabilisators fiir das Fettungsmittel (sulfatier- 
40 ter Fettalkohol), 

32,0 Teile einer waBrigen FarbstofTormulierung, enthaltend 
40 Gew.-% des schwarzen FarbstofTes C.l. Acid Black 210 
und 

4,0 Teile einer waBrigen FarbstofTormulierung, enthaltend 
45 ca. 50 Gew.-% RuB. 

Diese Mischung wird bei Normaldruck und 1 10°C spruh- 
getrocknet. 

Arbeitet wie im Beispiel 4 beschrieben, verwendet jedoch 
anstelle des Mittels gemaB Beispiel 1 20% der vorstehend 

50 beschriebenen Mischung, so erhalt man egal schwarz ge- 
farbtes Leder, das eine deutlich bessere Durchfarbung zeigt 
als ein auf konventionelle Weise hergestelltes Leder, bei 
dessen Herstellung die Neutralisation, die Nachgerbung, die 
Fettung und Farbung jeweils einzeln nacheinander durchge- 

55 fuhrt werden. 

Beispiel 6 

Man vermischt folgende Komponenten bei Raumtempe- 

60 ratur zu einer homogenen Mischung: 
3,5 Teile eines pflanzlichen GerbstofTes, 
15,0 Teile eines NachgerbstofTes (ca. 50% ige waBrige Lo- 
sung eines gerbend wirkenden Kondensationsproduktes aro- 
matischer Sulfone), 

65 5,5 Tcilc eines Nachgcrbstoffcs (ca. 40%igc waBrige Lo- 
sung eines Acrylat-Copolymeren), 

26,5 Teile eines Neutralisationsmittels (ca, 50%ige waBrige 
Losung einer Mischung von aromatischen Sulfonsauren mit 
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alipharischen Dicarbonsauren), 

5,5 Teile eines Penetrationshilfmittels (ca. 40%ige waBrige 
Losung eines Kondensationsproduktes aroniatischer Sulfon- 
sauren), 

30,5 Teile eines Fettungsmittels (ca. 50% ige waBrige L6- 5 
sung eines Fettungsmittels auf der Basis von sulfitierten na- 
tiirlichen und synthetischen Fetten), 
13,0 Teile eines Tragerstoffes (Glaubersalz). 

Diese Mischung wird bei Normaldruck und 110°C spriih- 
getrocknet. Man erhalt ein Pulver, das sich fiir die NaBzu- 10 
richtung von Welblue und Wet white eigne t, insbesondere 
fiir die Herstellung von Schuhoberleder. 



Bei spiel 7 



15 



Man gibi ein Stuck Wetblue (Rind) 1,9 mm gefalzt im 
FaB in 30% Wasser von 30°und setzt 15% des Mittels gemaB 
Bcispicl 6 zu und bchandclt 30 Minut.cn bei 30°. Dann gibt 
man 3% des Schwarzen Pulver-Farbstoffes C.l. Acid Black 
210 zu und behandelt 90 Minuten bei 30°. 20 

Danach gibt man noch 200% Wasser zu und erhoht die 
Temperatur auf 60°. Innerhalb von 10 Minuten setzt man 
1% Ameisensaure zu und behandelt weitere 30 Minuten. 
Dann laBt man die Hotte ab, spult wahrend 5 Minuten mil 
200% kail em Wasser und s tell l auf ubliche Weise fertig. 25 

Das erhaltene Leder ist deullich weicher als auf konven- 
tionelle Weise hergestelltes Leder, bei des sen Herst ellung 
die Neutralisation, die Nachgerbung und die Fettung jeweils 
einzeln nacheinander durchgefuhrt werden. 

30 

Patentanspruche 

1. Mittel zur Herstellung von Leder oder Pelzen, da- 
durch gekennzeichnet, daB sie a) ein Nachgerbmittel 
und b) ein Fettungsmittels sowie gegebenenfalls c) 35 
weitere Zusatze enthalten und in solcher Form vorlie- 
gen, daB sie bei der Zugabe zu der mindestens 8fachen 
Menge Wasser bei 10 bis 60°C homogene Mischungen 
ergeben. 

2. Mittel gemaB Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 40 
daB sie durch iibliches Einruhren in Wasser von 10 bis 
60°C homogen verteilbar sind. 

3. Mittel gemaB einem der Anspruche 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet, daB sie bei der Zugabe zu Was- 
ser Micellen bilden, enthaitend Nachgerbmittel und 45 
Fettungsmittel. 

4. Mittel gemaB einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB sie beirn Einruhren in Wasser eine 
Dispersion oder Suspension ergeben, bei der 50% der 
Teilchen eine TeilchengroBe unter 15 um besitzen. 50 

5. Mittel gemaB einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB sie beim Einruhren in Wasser eine 
Dispersion oder Suspension ergeben, bei der 90% der 
Teilchen eine TeilchengroBe unter 40 um besitzen. 

6. Mittel gemaB einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch 55 
gekennzeichnet, daB sie bei einer Temperatur unter 
40°C test sind. 

7. Mittel gemaB einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet, daB sie als weiteren Zusatz ein Neu- 
tralisations mittel enthalten. 60 

8. Mittel gemaB Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, 
das sie als Neutralisationsrnittel Alkalisalze von anor- 
ganischen oder organischen schwachen Sauren, aroma- 
tische Sulfonsauren oder aliphatische Mono- oder Di- 
carbonsauren enthalten. 65 

9. Mittel gemaB Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, 
das sie als Neutralisationsrnittel Natrium- oder Kalium- 
bicarbonat, -formiat, oder -acetat, Oxalsaure, Malon- 



saure, Adipinsaure oder ein kondensiertes sulfoniertes 
Phenol enthalten. 

10. Mittel gemaB Anspruch 9, dadurch gekennzeich- 
net, das sie als Neutralisationsrnittel Natriumhicarbo- 
nat, Natriumformiat, Essigsaure, Adipinsaure oder ein 
sulfoniertes Diphenylsulfon enthalten. 

11. Mittel gemaB einem der Anspriiche 1-10, dadurch 
gekennzeichnet, das sie als Nachgerbstotf einen pflanz- 
lichen Gerbstoff, ein aromatisches Syntan, einen Harz- 
gerbstofT, einen Reaktivgerbstoff oder einen minerali- 
schen und polymeren Gerbstoff enthalten. 

12. Mittel gemaB Anspruch 11, dadurch gekennzeich- 
net, das sie als NachgerbstofT einen pflanzlichen Gerb- 
stoff, ein aromatisches Syntan oder einen Rektivgerb- 
stoff enthalten. 

13. Mittel gemaB einem der Anspriiche 1-12, dadurch 
gekennzeichnet, das sie als Fettungsmittel 

a) cin Fettungsmittel auf der Basis von ticrischen 
Fetten, 

b) ein Fettungsmittel auf der Basis von pflanzli- 
chen Fetten, 

c) ein synthetisches Fettungsmittel oder 

d) ein Mineralol oder ein petrochemisches Pro- 
dukt einsetzt. 

14. Mittel gemaB Anspruch 13, dadurch gekennzeich- 
net, das man ein Fettungsmittel einsetzt, das durch Sul- 
fatierung, Sulfitierung oder Bildung von Sulfonsauren 
modifiziert ist, so daB es in Wasser loslich oder emul- 
gierbar ist. 

15. Mittel gemaB einem der Anspriiche 1-14, dadurch 
gekennzeichnet, das sie als weiteren Zusatz einen Tra- 
gerstoff, einen Farbstoff ein Impragniermittel, ein Zu- 
richtmittel oder ein Zuricht-Hilfsmittel enthalten. 

16. Mittel gemaB Anspruche 15, dadurch gekenn- 
zeichnet, das sie als Tragerstoff Natriumchlorid, Glau- 
bersalz, Natriumformiat. Proteinpulver oder Starke 
enthalten. 

17. Mittel gemaB einem der Anspruche 1-16, dadurch 
gekennzeichnet, das sie als weiteren Zusatz einen Farb- 
stoff enthalten. 

18. Mittel gemaB Anspruch 17, dadurch gekennzeich- 
net, das sie als Farbstoff einen naturlichen Farbstoff, ei- 
nen synthetischen anionischen oder Metallkomplex-, 
Direkt- oder SchwefelfarbstofY oder ein Pigment ent- 
halten. 

19. Mittel zur Herstellung von Leder, enthaitend 

a) 10-80 Gew.-% eines Nachgerb mittels, 

b) 5-50 Gew.-% eines Fettungsmittels und 

c) 0-55 Gew.-% weitere Zusatze. 

20. Mittel gemaB einem der Anspruche 1-19. enthai- 
tend 

a) 10-60 Gew.-% eines Nachgerb mittels, 

b) 10-45 Gew.-% eines Fettungsmittels, 

c) 10-40 Gew.-% eines Neutralisations mitt els 
und 

d) 0-40 Gew.-% weitere Zusatze. 

21. Feste Mittel gemaB Anspruch 20, enthaitend 

a) 20-60 Gew.-% eines Nachgerbmittels, 

b) 10-40 Gew.-% eines Fettungsmittels, 

c) 10-25 Gew.-% eines Neutralisationsmittels 
und 

d) 2-35 Gew.-% weitere Zusatze. 

22. Verfahren zur Herstellung der Mittel gemaB einem 
der Anspruche 1 bis 21, dadurch gekennzeichnet, daB 
man cin Nachgerbmittel, cin Fettungsmittel und gege- 
benenfalls weitere Zusatze unverdunnt miteinander 
vermischt. 

23. Verfahren zur Herstellung der festen Mittel gemaB 
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einem der Anspriiche 1 bis 21 dadurch gekennzeichnet, 
daB man ein Nachgerbmittel, ein Fettungsmittel und 
gegebenenfalls weitere Zusatze als Losungen oder Sus- 
pension en bzw. Dispersionen einsetzt, mileinander ver- 
mischt und anschlieBend trocknet. 5 

24. Verfahren gemaB Anspruch 23, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB man nach dem Vermischen die Lbsung, 
Suspension oder Dispersion einer Ultraschallbehand- 
lung unterwirft. 

25. Verfahren gemaB einem der Anspriiche 23 oder 24, 10 
dadurch gekennzeichnet, daB man den Trocknungspro- 
zeB so durchfuhrt, daB die Losung, Suspension oder 
Dispersion ohne Entmischung getrocknet wird. 

26. Verfahren gemaB einem der Anspriiche 23 bis 25, 
dadurch gekennzeichnet, daB man durch Spruhtrock- 15 
nung trocknet. 

27. Verfahren zur Herstellung von Leder oder Pelzen, 
dadurch gekennzeichnet, daB man vorgegcrbtc Lcdcr 
oder Pelze in waBriger Flotte mit einem Mittel gemaB 
einem der Anspriiche 1 bis 21 behandelt. 20 

28. Verfahren gemaB Anspruch 27, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB man vorgegerbte Leder oder Pelze in ei- 
ner waBriger Fiotte behandelt, in der Micellen, enthal- 
tend Nachgerb mittel und Fettungsmittel, enthalten 
sind. 25 

29. Leder oder Pelze, hergestellt nach dem Verfahren 
gemaB einem der Patent anspriiche 27 oder 28 oder un- 
ter Verwendung eines Mittels gemaB einem der An- 
spriiche 1 bis 21. 

30 



35 
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